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Fried. Krupp Akt^-Ges, in Essen*) 

Kupf erIot *ziim Loten von gesinterten oder erschmolzenen, gegebeneofalls hxlfsmetallhaltige 

Karbid-, Nitrid-, Silizid- und Boridlegieningen 

Fatentiert im Dcutschen Reiche vom i2.Marz 1932 ab 



Bekanntlich werden aus Karbid-, Nitrid-, 
Silizid- Oder Boridlegieningen bestehende. 
g^ebenenfalls hilfsmetall-, z. B. kobalt- 
haltige Hartmetalle in der Weise fur Werk- 
5 zeuge lind Arbeitsgerate nutzbar gemacht, 
dafi z. B- auf einen Werkzeughalter aus 
Stahl ein Hartmetallplattchen aufgelotet 
wird. Die mit solchen Hartmetallwerk- 
zeugeja erzielbaren hohen Leistimgen sind nur 

xo mogiich, w^enn die durch Lotung hergestellte 
starre Verbindung zwischen Hartmetall und 
Halter insbesondere bei der im Betrieb sich 
einstellenden hohen Erwarmung noch eine 
auch bei grofien Schnittdrucken genugende 

15 Festigkeit aufweist und keine Spannun gs~ 
rrsse im Hartmetall hervorruft. Den ger 
forderten Bedingungen entspridit in weit- 
gehendem MaBe das bisher ubiiche Lot- 
kupfer. 

ao Es wurde nun ermittelt, daB die Hart- 
metallotungen fiir Werkzeuge und Arbeits- 
gerate in ihren Eigenschaften noch wesent- 
lich verbessert werden konnen, wenn man als 
Lot Kupfer oder eine Kupferlegienmg ver- 

•as wendet, die o,r bis 10 7o Aluminium oder 
Mangan einzeln oder gemischt enthalten. Als 
besonders zweckraaBig haben sich dabei 



Aluminium- oder Mangangehalte erwiesen, 
die zwischen 0,5 und 3 7o liegen- So ergibt 
•z. B. eine Hartmetallosung mit 2 % Alumi- 
nium oder Mangan ,entha[tendem Kupfer eine 
Festigkeit» die um mehr als das Doppelte 
groBer ist als die Festigkeit, die sich bei Ver- 
wendung von Elektrolytkupfer als Lot er- 
zielen laBt. Die Gefahr des Auftretens von 
Spannungsrissen im Hartmetall wird bei der 
Verwendung des in den angegebenen Grenzen 
Aluminium oder Mangan enthaltenden L6t- 
kupfers trotz der hoheren Festigkeit der 
Lotung nicht vergroSert. Femer weist das 
hier in Rede stehende Lot wegen seines 
Aluminium- oder Mangangehalts einen 
Schmelzpunkt auf, der unterhajb dem des 
Kupfers liegt, so dafi bei seiner Anwendung 
wegen des emiedrigten Schmelzpunktes wah-» 
rend der Lotung eine Rekristallisation des 
Schaftwerkstoffes, die eine Komvergroberung 
und damit eine Festigkeitsverminderung im 
Gefolge hat, weitgebender vermieden wird als 
bei dem Gebrauch von Lotkupfer. Das- ange- 
gebene Hartmetallot kann audi als Zwischen- 
lage Verwendung finden, wenn das Hart- 
metall z. B. aufgeschweifit oder durch Heifi- 
pressen mit dem Halter verbunden wird* 
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*)' V on dcin Patentsiicher ist als der Et finder angegebeii warden: 

Dr. Josef Hinniiber in Essen, 
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Patentansi*ruciie: 
I. Die Verwendiing eines o,i bis ip 7o 
Aluminium oder Mangan einzeln oder ge- 
mischt enthaltenden Kupferlots * zum 
Loten von gesinterten odererschmolzenen, 
gegebenenfalls hilfsmetallhaltigen Kar- 



bid-, Nitrid-, . Silizid- und Boridlegie- 
rungen. 

2. Die Verwendung eines 0,5 bis 3 % 
Aluminium oder Mangan einzeln oder ger 10 
mtscht enthaltenden Lotes zu dem Zwecke 
des Anspruchs i. 
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